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Verf ahren zur Wiedergewinniing des Polyester- 
Grundmaterials von Polyesterf ilmen 



Die Erfindung betrifft ein Verf ahren zur Wiedergewin- 
nnng des Polyester-Grundmaterials von Polyesterf ilmen, 
die mindestens einen aus einem Polymeren bestehenden 
tTberzug axiTweiaen. 

Im allgemeinen gewinnt man das Grxmdmaterial von foto- 
grafischem PilmansschuB dadurch wieder, dafl man das 
Abf allmateorial mit heifJen Alkalihydroxydlosungen bei 
einer Konzentration zwischen 0^1 und 60 % iiber langere 
Zeitraume von bis zn 4- Stixnden behandelt. Im AaschlnS 
an die Alkalibehandlxing behandelt man haufig noch mit 
einem angesauerten Oxydationsmittel , wie Permanganat . 
Bei dem. Versuch, die Ansgangsmaterialien oder Zwischen- 
produkte vom ursprungl icben Aussch.iLQmaterial wiederzu- 
gewinnen^ wird das Grundmaterial des Films oft abge- 
baut. Bei den ffiickgewinnnngsverf ahren behandelt e man 
den Pilm iinmlttelbaj? soy wie er anfiel, haufig vnirde 
er jedoch vor der Behandlung zu kl einen Teilchen zer- 
kle inert. 

Urn Pilmabfalle wiedervervrendbar zu machen, hat man 
nach einem l^ekannten Verf ahren die lichtempf indliche 
und andere auf dem Film haf tende Schichtan mechani sch 
abgeschabt oder abgefcratzt und anschlieBend den Pilm 
chemisch behandelt. 
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Metrhoden ziir Entfernung von Uberziigen von -Tr^agerfilinen 
mit Hilfe alkalischer Flussigkeiten sind in der USA- 
Patent so hri ft 2 850 411 fur Cellnloid-Tragerfilme be- 
schrieben; die britische Patentschrif t 870 859 beschreibt 
entsprecfaende Verfahren fur Polymethyl enter ephthalat- 
filme, die USA-Pat entschr if t 2 358 675 fur Cellulose- 
nitrat-Polien und die USA-Patentschrift 2 099 5^8 fiir zer- 
kleinerte Cellules eacetatfilme, 

ITach der USA-Pat entschri ft 5 047 435 wird das aus Poly- 
> athylenterephthalat bestehende Grundmaterial mit Alkali 

und einem Oxydationsmittel zu Terephthalsaure verseift. 
Die Terephthalsaure wird dann dazu verv/andt, neue Poly- 
athyl ent er epht hal at-Gr undsub s t anz h er zus t ell en • 

Nach der USA-Pat entschr if t 2 688 614 werden Haf tschichten 
von Celluloseacetatderivat-Folien durch Bebandlxing- des 
zerkleinerten Abf allmaterials mit alkaliscben Losungen 
Oder Alkal ip ermanganat entfernt. 

Die Klassifizierungstecimik zur Trennung spezifischer 
Peststoffe von Losungen wurden fiir die WiedergevT'imiung 
wertvoller Metalle aus ihren Losungen nach den Angaben 
der USA-Pat ent schrift 587 408 angewandt* 

Der Hauptnachteil der bekannten Terfabren zur Wiederge- 
winnung von Grundmaterial aus Abfallfilmen liegt in 
einer unzureicbenden Virtscbaftrlichkeit. Past alle Metho- 
den sind kostspielig und bedingen zextraubende MaBnahmen, 

^*d±e viele Arbeitsstunden erfordern. In vielen Fallen muB 
der Abf all einer Reihe von Spezialbebandlungen unterv/orfen 
werden, um die Beschichtungen zu entf ernen. Nocb bauf igex* 
muB das wiedergewonnene Produkt sogar nacb Entfernung 

. der SchJLchten einer weiteren Bebandloing tmterworfen 
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werden, bevor es schlieBlich in einer fiir die Wieder- 
verwendung geeigneten Form vorliegt. 

Bei den mit den bekannten A^beitsweisen oft verbtmdenen 
hohen Alkalikonzentrationen und hohen Temperaturen ist 
immer die rioglichkeit einer zerstorenden Verseifung 
der Filmoberflache gegeben, wenn die Arbeit sbedingung en 
nicht besonders sorgfaltig iiberwacht werden. 

Jene Methoden, bei denen das Einsatzmaterial ohne vor- 
angehende Zerkleinerung nnmittelbar eingesetzt wird, 
erlauben niir den Durchsatz beschrankter Materialmengen 
in der Zeiteinheit iind bedingen extreme Eeaktions- 
beding-ungen, wodurch die Wirtschaf tlichkeit waiter her- 
abgesetzt wird. 

Es bestand daher die Aufgabe, ein kontinuierliches Ver- 
f ahren zxir V/iedergewinniing des Grnndmaterials vnn be- 
scbichteten Filmen, insbesondere solchen fiir fotografi- 
sche Zwecke, zu liefern, das mit geringen Betriebs- 
und Materialkosten durchzuriihren iind von keinem Abbau 
der Filmoberflache begleitet ist. AuBerdem war ein \in- 
mittelbar wiederverwendbares Verf ahrensprodiikt er- 
wxinscht. 

Die Erf indung geht ans von einem Verfahren zur Wieder- 
gewinnung des Polyestergrnndmaterials von Polyester- 
filmen, die minde.stens einen aus einem Polymer en be- 
stehenden tJberzug aufweisen, durch Behandlung der iiber- 
zogenen, in kleinflachigen Stiickchen eingesetzten Filme 
mit einer Alkalihydroxydlosnng iinter Ausbildung eines 
S-biickchenschlammes. Eennzeichnend ist dabei, daB man den 
Schiamm einer Klassif izierungskolonne ztifiilir-t iind dabei 
dxe Stiickchen im &egenstrom zu einer langsam in der 
Elassifizierungskolonae auf steigenden Saxae aus einer 
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wassrigen Fliissigkeit zwecks Trennung der Stiickchen von 
der t^berzugssubstanz absinlcen laBt iind die in der Fliis- 
sigkeit suspendierten Stiickchen aus dem Sumpfteil der 
Klassifizierungsaule abzieht, wahrend man die tJberzugs- 
substanz an deren Kopfteil abnimmt. 

Das Verfahren der Erfindxmg bietet den groBen Vorteil, 
dafl es sich vollautomatisch durctiluliren laflt, Apparate- 
und Materialkosten sind auBerordentlich niedrig. Sehr 
giinstig ist es, daB As Endprodukt die Apparatur so ver- 
laBt, daB es immittelbar wieder verwendbar ist. Eine 
Anflosung des Filmes oder ein Abbau des zuin Ausgangs- 
material zuriickgehenden Grimdmaterials findet nicht 
statt, das Endprodukt kann unmittelbar wieder in die 
Polymerisationsmischung eingefiihrt werden, 

Man kaon die wiedergewonnenen Stiickchen als Quelle fiir 
Polyestermaterial verwenden, man kann aus ihen Pilme, 
Faden tind andere geformte Artikel herstellen. In glei- 
cher Weise kann alles im tJberzugsmaterial vorliegende 
Silberhalogenid in Form von Silber oder in andefer 
Weise wiedergewonnen werden. 

Bei der Herat ellung des Poljrathyl enter ephthalat-Grtind- 
filmes wird der Film iiblicherweise mit einer oder mehre- 
ren Haftschichten iiberzogen^ die beispielsweise aus Misch- 
polymeren von Vinylidenchlorid bestehen konnen^ um die 
Haftf estrigkeit der lichtempf indlichen Emtilsion auf dem 
Tragerfilm zu verbessern. Bei der Herstellung dieser 
Tragerfilme, die z.B. nach den Verfahren der USA-Patent- 
sohriften 2 62? 088 und 2 779 684 erfolgt. fallt eine 
erhebliche Menge an Abfall- oder AusschxiBmaterial an, 
das Uberziige aus Mischpolymeren von Vinylidenchlorid 
und Gelatine sowie Schichten aus Silberhalogenidemiil- 
sionen, antistatischen Schichten, gegen VerschleiB 
schiitzende Schichten und Lichthof schutzschichten tragt. 
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Obgleich die Emulsionsschichten leicht entfernt werden 
konnen, beispielsweise durch Behaadlimg mit hexBem 
Wasser oder Enzymdigerierimg , ist die anschlieflende 
En-tf ernxiBg der noch vorliegenden Haftschichten wesent- 
lich schwieriger . 

Die Arbeitsweise der Erfindimg wird durch die anliegen- 
de Zeichnung veranschaulicht . Diese gibt das Verfahren 
in schematischer Form wieder und zeigt eine geeignete 
Klassifiaiertmgskolonne im Aufrifi. 

Nach der Zeichniing werden kleine Stiickchen oder Schnitzel 
des Abfalls eines Polyester-Tragerf ilms in Form von 
Quadrat en mit Seitenlangen von 6,35 bis 19,05 mm fort- 
laufend durch Leitung 1 einem Heaktor 2 zugefiihrt. 
Dieser ist mit Zuleitungen 3 fiir die Ztif iihrung einer 
wassrigen, eine oberflachenaktive Substanz enthaltenden 
Losung zum Heaktor und Zuleitungen 4 fiir die Zufuhrung 
heiBer Alkalilosung, wie Natrium- oder Kaliumhydroxyd, 
ausgestattet, Der Heaktor 2 hat einen Riihrer 5 xmd eine 
am Boden angeordnete Abflufiof fnuag 6 zum Abziehen eines 
aus der Alkalihydroxydlosung uLad den Stiickchen sowie 
entferntem Uberzugsmaterial bestehenden Schlamms, Die 
Stiickchen verweilen so lange im Tank, bis die tlberziige, 
beispielswelse solche aus Gelatine, aufgelost und die 
in f otograf ischen Emulsionsschichten vorliegenden 
Silberverbindungen freigegeben worden sind. Der Schlamm 
wird durch Pumpe 7 iiber Leitung 8 am Eopf einer Elassi- 
fizierungskolonne 9 zugefiihrt. 

Die KLassifizierungskolonne besteht aus einem zylindri- 
schen Gehause mit einem fiir praktische Zwecke geeigne- 
ten Durchmesser von 0,91 bis 1,22 m und einer Lange von 
etwa 8,23 Sie ist mit einem zentral angeordneten, 
senkreoht liegenden Hiihrer 10 ausgeatattet , der in 
nich-b gezeichneten, geeigneten Lagern montlert ist* Da 



909884/U99 



- 6 - 



- 6 - 



093A552 



Leitung 8 einen etv/a ein Viertel oder v/eniger des 
Kolonnendurchmessers ausmachenden Diirchmesser hat, er- 
mbglicht sie einen nicht-ttirbiLlen-ten PluB des Schlamms 
in die Kolonne. Trichterf ormig ausgebildete Bauteile 11, 
die et7wa ein Drittel des Durchmessers der Kolonne ein- 
nehmen, sind in dieser angeordnet. Sie iint erstiitzen die 
Kontrolle des Flussigkeitsstronies xrnd der Gegens-brom- 
bewegung der Stiickchen durch die Kolonne. 

Ketallische Riihrarme 10 • der Abmessnng 3,81 x 1,27 cm, 
die auf der Welle befestigt sind und bis v;enige cm an 
die Saulenv/and ragen, sind langs der Kolonnenv/elle ab- 
standig angeordnet. Die Ruararme sind um etv/a 0,30^8 m 
voneinander entfernt angebracht. Zwischen je zwei Hiihr- 
armen sind nietallische Staukorper 12 der Abmessung 5, OS 
X 0,95 cm angebracht. Diese sind an der Wand befestigt 
imd erstrecken sich bis auf einen Abstand von v;enigen cm 
bis zur Welle. Die iiberflieBende Fliissigkeit, die die 
abgeschlammten, vom Polyester-Tragerf ilm entfernten Qber- 
ziige enthalt, verlaBt den Kopf der Kolonne durch eine - 
Uberlaufrinne 13 und geht durch Leitiing 1^ zum Absitz- 
tank 15. 

Die Ruhr- und Stauaggregate verhindern ein Aureinander- 
schichten der Stiickchen in der Kolonne, indem sie diese 
vor dem Zusanunenbacken bev/ahren und ein Abfliefien ver- 
hindern. Sie unterstutzen auBerdem das Ablosen der Uber- 
zuge von dem Poly est ergrundfilm. Die Riihrarme lassen 
sich langsam rotierend bewegen und erzv/ingen keine Be- 
wegung der Stiickchen durch die Kolonne; sie ermoglichen 
^*^es," daB die aus Polyestergrundmaterial bestehenden Stiick- 
chen langsam axif den Kolonnenboden absinken, iznd zv/ar 
infolge der unterschiedlichen Absitzgeschwindigkeiten 
von tiberziigen und Grundmaterial befreit von ihren Uber- 
ziigen. 

- 7 - 
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Die Kolonne dient verschiedenen Zwecken: 

!•) Der Hauptanteil der gesamten Silberhalogenid- 
substanz, die in die Kolonne eintritt, ist von 
den in der Kolonne absinkenden Poly ester stiick- 
chen Oder -flocken abgetrennt worden. 

2. ) Die Stiickchen werden mit einem Fliissigkeitsgegen- 

strom in Beriihrung gebracht, der dazu dient, die 
Polymerisatschichten, Silberf estteile nnd andere 
gegebenenf alls vorliegende Beschichtungsstof f e 
verschiedenster Art abzusohweTnmen. 

3. ) Das leichte Riihren in der Kolonne ermoglicht die 

Trenniing der liberziige von den Polyesterf locken. 

^. ) Beim Absinken von einem Abschnitt zum anderen 
werden die Flocken durch das in der Saule auf- 
stromende Wasser gewaschen. 

Der der Kolonne sugefiihrte Schlamm von beschichteten 
Polyesterf locken bewegt sich gegen auf stromendes Wasser, 
das vom Boden der Kolonne im Kreislauf wieder ziiriickge- 
fiihrt Tvix^d, nachdem die Poly est erf lock en abfiltriert 
worden sindo Die Stiickchen sinken in der Kolonne ab, 
wabrend die auf warts stromende Pliissigkeit die Polyester- 
f locken von den Uberziigen trennt. Die Plocken sinken 
in der Kolonne ab und die Uberzugsbestandteile, die ja 
eine geringere Absitzgeschwindigkeit haben, flieBen am 
Kopf der Kolonne ab nnd gehen dnrch einen Absitztank, 
wb der Hauptteil der . Silberverbindungen durch Absitzen 
entfernt wird. Ein Teil der Pliissigkeit wird wieder er- 
hitzt und der Kolonne (iirch Leitung 16 als Abschwemm- 
fliissigkeit im oberen Kolonnenteil wieder zugefiihrt. Der 
Rest der Pliissigkeit geht durch fiir Abf allaufbereitung 
geeignete Einrichtungen 17 zur Wiedergewinnimg von 
Silber, neutralisation des Alkalis xmd Entfernung der 
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Gelatine, Wechselweise kann Alkalilosung der Koloime 
durch Leitmg 18 zugefuhrt werden, urn die alsAbfall 
ausgetragene Alkalilosung zu ersetzen. 

Die sich am Kolonnenboden absetzenden Flocken gehen auf 
ein Filter 19 zur Entf ernung von Wasser, Nach dem Ab- 
filtrieren der Flocken von der Losung wird aufbereite- 
tes Wasser dem Hauptwasserstrom durch Leitung 20 ziige- 
fiihrt, um das als Abfall ausgetragene Wasser zu er- 
setzenj das mit dem Filtratiqnswasser vereinigte, auf- 
bereitete Wasser wird bei Atmospharendruck wieder auf 
etwa 100^ erhjfczt und durch leitung 21 wieder dem Sumpf 
der Eolonne zugefuhrt. Diese zur^ckgefuhrte Fliissigkeit 
wascht die Flocken beim Auf warts stromen des Wassers 
durch die Kolonne, wobei eine Stromungsgeschwindigkeit 
von etwa 0:fl5 bis 0,46 m/^in. eingestellt werden kann. 

Die mit Wasser alkalifrei g e was ch enen, abfiltri ert en 
Flocken konnen getrocknet und gelagert Oder fiir die 
Wiederverwendung auf geschmolzen werden. 

Der die Einsat^rodukte aufnehmende Heaktor wird zu- 
nachst mit den Flocken, Alkalien und oberflachenaktiven 
Substanzen beschickt; er dient dazu, die Gelatine aufzu- 
losen sowie die Flocken zu benetzen und zu dispergieren, 
bevor sie in die Kolonne eintreten. Etwa 5 Minuten 
reichen aus, um die Gelatine aufzulosen. 

Die klassifizierende Wirkung der Wcajhkolonne hangt 
33icht vom Gewicht der Materialien ab, sondern von der 
'Absitzgeschwindigkeit der Bestandteile. Die Absitzge- 
schwindigkeit des Polyestergrundmaterials ist hofaer als 
die der organischen Bestandteile der Schichten. 

Die Waschlosung besteht aus einer verdiinnten, wassrigen 
Losiuag eines Alkalihydroxyds mit einer Konzentration. von 
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2,5 bis 5 Gew.-% imd einer anionischen, kationischen 
Oder nlchtionischen oberflachenaktiven Substanz, die 
gegeniiber Alkali stabil ist. Die Hydroxydlosung entfernt 
die tfberzuge vom Tragerfilm. Die oberflachenaktive Sub- 
stanz vmterstiitzt das Lockern der Veraiikenmg vmd die 
Entfernung des Silbers von der Emulsionsschicht. 

Nach einer bevorzugten Ausf {ihrimgaf orm der Erfindung 
besteht die Vaschlosung auf einer 3 bis 5 Gew. -^-igeri 
wassrigen Natriumhydroxydlosung und einer wassrigen 
Losung von 0,5 Gew.-% ITatriumdodecylsulf at oder einer 
aaderen oberflachenaktiven Substanz. Der Schlamm wird in 
der Kolonne 45 Minuten umgesetzt, nach welcher Zeit die 
abgeaetzten Polyesterflocken aus der Kolonne entfernt, 
filtriert, getrocknet und tmmittelbar einem Schmelz- 
behalter fiir das Polymere zugefuhrt werden, urn als Sub^ 
stanz fiir einen Grundfilm wiederverwendet werden zu 
konnen. 

Die a?rennung des Grimdfilms von den Uberzugen bedingt 
eine unterschiedliche Behandlxuisszeit , die zwischen 15 
Minuten und 2 Stunden liegt und von der Zusanmensetzxing 
der Uberzuge, deren Harte und Dicke, der Konzentration 
der Vaschlosung, der Auf stromgeschwindiglrit der Pliissig- 
keit in der Kolonne \md der gewunschten Eeinheit des 
Filmgrundmaterials abhangt. 

Das Trocknen der Polyesterflocken kiann an der Luft bei 
Haumtemperatur, mit HeiBlxift oder diirch Infrarotbestrah- 
lung entsprechend den in der OJechnik iiblichen Methoden 
"erf olgen. 

Der aus Polyester beatehende Grundfilm kann auf minde- 
stens einer Oberflache eine Schicht aufweisen, die aus 
einem Mischpolymeren von Vinylidenchlorid mit einem Ge- 
halt von mindestens 35 Gew.-% Vinyl idenchlorid besteht; 



90988A/ 1 A99 



10 - 



BNSOCDCID: «DE 19345S2A1_i:> 



- 10 - 



934552 



besonders bewahrt hat sich ein aus drei Komponenten 
bestehendes Mischpolymeres von 1.) Vinyl idenchlorid, 
2.) einem Acrylsaure- Oder Met hacryl satire ester und 
3-) Itaconsaure. 

Die Mischpolymeren auf der Basis von Vinylidenchlorid 
und entsprechende Uberziige sind nicht auf die Angaben 
der Beispiele beschrankt, andere geeignete Mischpolyme- 
re sind in der canadischen Patentschrift 626 996 be- 
schrieben. 

Die Erfindung laBt sich nicht nur bei der Wiedergewin- 
nung von Polyathylenterephthalat aus dem. bei der Pilm- 
herstellung anfallenden AusschuB verwenden, sondern sie 
laBt sich auch aiif belichtete lond entwickelte fotogra- 
fische Pilme iibertragen und betrifft auch mit Misch- 
polymeren auf der Basis von Vinylidenchlorid beschichte- 
te Polyeaterf ilme » die andere Schichten als wasser- 
durchlasaige, kolloide Silberhalogenidschichten ent- 
halten. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet liegt in der V/iedergewln- 
nung von Grundmaterial von technischen Reprodioktionen 
und Zeichenfilmen, die einen Polyestergrundf ilm aufwei- 
sen und Schichten beaitzen, die mattierende oder ver- 
zahnende Substanzen, beispielsweise in Gelatine, 
Harzen oder Polymeren, enthalten. Die Erfindung be- 
trifft auch magnetische Auf zeichnungsbander sovfle 
Flatten, die f erromagnetische Teilchen in Gelatine, 
Polyvinyl alkohol. Poly est erurethanen oder anderen poly- 
ineren Bindemitteln auf Polyesterbasis enthalten. 

Von der Erfindtrng kann man mit Hontgen-, Kinefilmen, 
lithcgrafischen Pilmen, Portraitf ilmen, Mika:ofilmen 
und mehrf arbigen Pilmen der verschiedensten Art Gebrauch 
machen. 

- 11 - 
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Dxe nachstehenden Beispiele veranschaulichen die Er- 
rxndung. Soweit nichts anderes angegeben, sind alle 
Mengenangaben als Gewichtsangaben anzuseheix. 

Beispiel 1 

Etwa 680 kg eiixes SoUfithrtentei-ephthalatf il„es warden 
uJia 13 22 « G»i=<-< „ Silberhalogenia, 
Mischpolyneren aus 85 Tetl«n Vl^lidenciaorid, 15 

ied:::r; f "^^"^^ ^ ^^^^^^ 

wxedergeBebenen Apparatui- behandelt. 

^»entsp«ch«xd wu^dea die Flocken in einem Behaltar 

schi^ ;T • "ol-^ch die Itoulsioaa- 

Polyester^lockea gewaachen warden. Hach eioxeP ' 
Behandlungs.eit .on *5 Mlnuten in der Waecttolonnr 

wurde daa Bolyesternat«.ial entf ernt , von der Xeri.en 
^Lostrng abfiltrier-b »^4- tr > u.ei- wassrigen 

k-pri wT ^ T;''''^®''* ^* Wasser gewaschen. Die Plok- 

Das «iedergewoxmene Polyathylenterephthalat war rein 
^T'^^'^ ^^^^"^ Herstellung v^n ^^d- 
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sprechenden Anteilen einer Polyterephthalatsohmelze 
zufiigte, die in ublicher Weise Tiir die Extj^usion zu 
Filmen hergestellt v/orden v/ai'. Ea ist auch moGlich, 
die Flocken selbst allein aurzuschmelzen und zu Pilmen 
Oder Fas em zu extrudieren. 

Beispiel 2 

Eine bestimmte Menge an AusschuB eines Polyatiiyl en- 
ter ephthalatfilmes , der "bei der Herstellungsv/eise 
der USA-Pat entschri ft 2 465 319 anfiel und entspre- 
chend USA-Pat entschri ft 2 627 088 mit anem Mischpoly- 
meren beschichtet worden war, das aus 90 Teiien Viny- 
lidenchlorid, 10 Teiien Acrylsaurenitril und 1 Teil 
ItaconsaTire best and, wurde zu Plocken ron etwa 6,35 mm 
im 'Quadrat zerkleinert und mit einer 3 %-igen Losung 
von Natriumhydroxyd und 0,5 % Natriumdodecylsulf at 
behandelt und anschlieBend der im Beispiel 1 erwahnten 
Apparatur zugefiihrt. Die Haftung der aus dem Misch- 
polymeren bestehenden Harzschicht auf dem Trager 
vmrde zerstort,und es verblieben nach einstiindiger 
Behandlung, Filtration, Waschung mit Wasser -und Trock- 
nen reine Polyathylentereph-fehalatflocken. 
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Pat eiit BUS -priic h e 

1.) Verfahren zur V/iedergev/innung des Poly ester griind- 
materials von Polyesterf ilmen, die mindestens einen aus 
einem Polymer en bestehenden tJlDerzug aufweisen, durcli Be- 
handlung der uberzogenen, in kleinflachigen Stuckchen 
eingesetzten Filme mit einer Alkalihydroxydldsung iinter 
Ausbildung eines Stiickchensclil amines , dadurcli gekennseich- 
neb, daB man den Schlamm einer Klassif izierungskolonne 
zufiihrt und dabei die Stuckchen im Gegenstrom zu einer 
langsam in der Klassif izierungskolonne auf steigenden 
Saule aus einer ivassrigen Fliissigkeit zwecks Trennung 
der Stuckchen von der tTberzugssubstanz absinken laiib 
und die in der Flussigkeit suspend! erfcon Stuckchen aua 
dem Sumpfteil der Klassif ikationssaule ab;:ieht, wahrend 
man die L'berzugssubstanz an deren Kopfteil abnimmt. 

2. ) Verfahren nach Ansprj.ch 1, dadut^cu gekennzeichnet , 
daB man als alkalische Losung eine etv/a 3 bis 5 f^ige 
wassrige Natriumhydr oxydlosung einsetzb. 

3. ) V'erfahren nach Anspruch 1 \ind 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB man Polyesterf ilme aus Polyathylent erephthalab 
einsetzt » 



4,) Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeih- 
net, daB man Polyesterf ilme einsetzt, die einen t/bex^zug 
aus einem Mischpolymeren von Vinylidenchlorid aufweisen, 
das mindesbens 35 Gew.-% Vinylidencliorid enthalt und 
voraugsweise auBerdem einen Acrylsaure- Oder Hethacryl- 
saureesber sov/ie Ibaconnaure* 
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5.) Verfahren nach Anspraich 1 bis iatiu^'ch .jf lconn- 
zeichnet, daii man Pol7/r-r^;t;ei?rilme einsefc/^.b, auf de-.*oii 
polymeren ubersiigen eine uasGerdurclilasrire aohicht 
aus einer kolloidaleii Jil berhaloGeiiid*^mul.sioii lief-L-, 
insbesoadere eine seiche, die flolatine al-'. Kolloid 
enthalt . 
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